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@ VMlahranundVorTfchtungzurHerstellungeinesAarosolstromes. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Herstellung eines Aerosotstromes, insbesondere eines 
SiOT-Partikel hattigen Aersolstromes zur Herstellung einer 
Vorform fur eine optische Glasfaser (Lichtwellenletter). Dafur 
wird ein im wesentltchen senkrecht stehender Aero* 
soigenerator benutzt, der einen Lamtnator enthatt. 
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EP-Faasung 

Besctirelbung 



"Verfahren und Vorrichtung ztir Herstellung 
e±nes Aerosolstromes " 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Herstellung eines Aerosolstromes nach den Oberbegrif- 
fen der Patentanspriiche 1 und 2. 

Ein derartiges Verfahren ist bekannt aus der europaischen 
Patentanmeldung ( Aktenzeichen : 84 108 296.9, entsprechend 
der nichtvorverSffentlichten deutschen Patentanmeldung 
P 33 26 043.5)- GemaB der dort angegebenen Lehre werden 
gas- und/oder daropfformige Reaktanden einem Aeroaolgene- 
rator zugefuhrt. der aus konzentrisch angeordneten Rohren 
besteht . 
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Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde , zu dem gattungs- 
geotSfien Verfahren eine weitere Ausbxldung anzugeben soKxe 
elite Vorricbtiing zur Diix^chf fihrimg des Verf ahrens . 

05 Dlese Aufgabe wlrd gelost durch die In den kennzeichnenden 
TexXen der Patentanspriiche 1 und 2 angegebenen Herkmale. 

VoxTtexXhaf te Ausgestaltxingen und Wexterbxldungen sxnd den 
Dnteranspriichen entnehmbar. 

10 

Ein VortelL der Erfindung besteht darxn, dafi es die xm 
wesentXlchen senkrechre Anordnting des Aerosolgenerators 
ges^tattet, aXs Pullatoff z*B. Quarzsand unterschiedXxcher 
KSr^nungen zu veirvenden* Dadurcb ±st es xn kostengiinstxger 
15 Wexse moglxch, den Stronningsvlderstand der Austrittskorper 
auf verscbxedene Berriebsparameter , z^B* die durchgesetzte 
Ga9^ tmd/oder Dampf menge , anzupassen. 

Die Erfindung wird im folgenden anband eines Ausf uhrtings- 
20 beispxeXs naber erlautert ixnter Bezugnabme auf eine scbe- 
natlsche Zexcbnung. Die Figuren 1, 2, 3 zeigen Quer- 
ffctinitt, Langsscbnitt sowie Aufsicht des Ausf librungsbei- 
apxeXs. 

25 Das Atlsftlhrtuigsbeispiel bezieht sicb auf das In der ein- 

gajskss enrabnten europaisclien Pat en1:anmeX dung angege* 
bene Ausf ulirungsbeispiel, bel dem aus den gas- und/oder 
dampff onnxgen Reaktanden SiXiziumtetracbXorid (SiCX^^) und 
Vasaer (H^O) ein Siliziumdioxxd (Si02)-Partikel enthalten- 

30 der Xaminarer Aerosols trom erzeugt %fxrd« Dieser Aerosol- 
8tro» %rxrd Xaninar geftibrt innerbalb exnes partxkelf reien 
Gas-* und/oder Daoxpf stroaea • 
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GeniaE den FIG. 1 bis 3 gelangen die beispielliaf t gewahlten 
Reak1:anden durch getrennte Zuf uhrungsleitungen 7 in Ver- 
teiler 1» z.B, Rohre mit einem groBen Querschnitt xind 
daher niedrigera S tromungswiderstand* Auf dem Verteiler 1 

05 sind im wesentlichen senkrecht stehende Aus trittskbrper 2 
angebraciit , z.B. Rohre mit eiaer Lange von ungefahr 5 cm 
und einem Innendurchmesser von ungefahr 1 cm. Zur Erhohung 
des Stromungswiderstandes sind die Austrittskorper 2 mit 
einem Fullstoff 3 gefullt, z.B. Quarzwolle und/oder Quarz- 

10 sand, der dxirch einen gasdurchlassigen Trennkorper 5/ z.B. 
Quarzwolle, Glasvlies und/oder eine durchlocherte Quarz- 
oder Keramikplatte , gehindert wird, in den Verteiler 1 zu 
fallen. Bei der beschriebeaen Anordnung ist der Stromungs- 
widerstand der Austrittskorper 2 wesentlich grofier, z.B. 

15 zehnmal groSer, als derjenige der Verteiler 1. Dadurch 
wird vorteilhaf terweise erreicht, daB die aus den Aus- 
trittskorpern 2 austretenden Gas- und/oder Dampfmengen 
nahezu unabhangig sind, insbesondere vom Ort des Aus- 
trittskorpers auf dera Verteiler und/oder von zeitlichen 

20 sowie ortlichen Druckschwankungen innerhalb des Vertei- 
lers • 

Dxirch Wahl der KorngrbBe und/oder der Fiillhbhe des Full- 
stoffs 3 ist der Aerosolgenerator in kostengiins tiger Weise 

25 auf verschiedene Betriebsparameter * einstellbar , z.B. auf 
verschiedene Gasmengen der Reaktanden SiCl^ und H^O. Eine 
Ervrarmung der Reaktanden ist ihoglich durch mindestens eine 
Heizeinrichrung 4, z.B, ein mit Quarz iiberzogener elektri- 
scher Widers tandsdraht , und/oder einen auBerhalb des 

30 Aerosolgenerators angebrachten Ofen. In letzterem Fall 

bewirkt der Fullstoff 3 die benbtigte Warraeleitung zu den 
Reaktanden. 
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Die sesSfi FIS. 3 dargestellte alternierende Anordntmg der 
Aostrlttakorper 2 ermoglicht vorteilhaf terweise eine 
Senaue Bestlnmnmg der Qucrsctmittsf lache des Aerosplstro- 
■es sowie die Vermiachung der Reaktanden. In dem beachrie- 
05 benea Auafmurunssbeiapiel hat der entstehende Aeroaolatrom 
eineu ia weaent lichen reehtecklgen Querachnitt. 

Die Erfinduxig iat nicht auf daa beachriebene Auafiihrunga- 
beiapiel beschrankt , sondern adLnngemafi auf weitere anwend- 
10 bar. Beiapielaweiae ist ea moglich, die Auatrittakorper 
*«rart anzuordnen, dafl ein Aeroaolatrom mit einem kreia- 
fomigen Querschnitt entateht. 
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Patentanspruche 

Verfahren zur Herstellung eines Aerosolstromes , bei 
dem aus einem Gas- und/oder Dampf gemisch durch eine flam- 
menfreie cheraische Reaktion ein Aerosol erzeugt wird iind 
bei dem der Aerosolstrom durch einen im wesentlichen 
05 aerosolf reien Gas- und/oder Dampfstrom gefiihrt wird, 

dadurcfa gekennzeichne t , dafi der Aerosolstrom in einem im 
wesentlichen senkrecht stehendera Aerosolgenerator (6) 
erzeugt wird derart, daB der erzeugte Aerosolstrom nach 

10 oben strSmt und 

daB der Aerosolgenerator (6) mindestens einen heizbaren 
Laminator enthalt, der aus mindestens einem Verteiler (l) 
besteht sowie mindestens einem Austrittskorper (2), der an 
dem Verteiler (l) angeschlossen wird und der einen wesent- 

^5 lich hoheren Stromungswiders tand besitzt als der Verteiler 
(1). 
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2« Vorrxclitiixig aur Herstelltmg elnes Aerosols tromes , bei 
dem aus einera Gas-* tmd/oder Dampf semlsch durch. exne flam- 
menfrele clieiaxsche Reaktion eln Aerosol erzeugt wlrd und 
bel den der Aerosolstrom durch einen im wesentllcliezi 
aerosolf relen Gas-* und/oder Dampfstrom gefiihrt wlrd, 

dadtirch gekeimzeichnet , daB in einem im wesentlichen 
senkrecbt s^ehendem Aerosolgenerator (6) mindestens ein 
helzbarer Lamlnator vorhanden 1st, bestehend aus einem 
Verteiler (l) sowie mindestens einem daran angeschlossenen 
Austrittskorper (2), welcher einen wesentlich hoheren 
Stroofungsvideirstand besitzt als der Verteiler (l) xind bei 
welchem der bobe Stromungswider stand durch einen warmebe*- 
standigen ersten FUllstoff (3) gebildet Kird. 

3. Vorrichtung zur Herstellung eines Aerosols tromes nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , dafi zumindest fiir 
Jeden das Aerosol erzeugenden Reaktanden mindestens ein 
rohrformiger Verteiler (1) vorhanden ist, an dessen Man** 
telflache mindestens ein aufwarts ausgerichteter rohrfor- 
miger Austrittskorper (2) angebracht ist, der als ersten 
Pullstoff (3) SiO^^-haltige Partikel enthalt , deren Grofie 
und/oder Henge entsprechend dem einzustellenden Stromungs- 
tridersxand gevahlt sind. 

4 • Vorrichtung zur Herstellung eines Aerosols tromes nach 
Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , dafi zu 
verschiedenen Reaktanden gehorende Austrittskorper (2) 
altemierend angeordnet sind und daB eine derartige Anord- 
nung entsprechend einer herzustellenden Austrittsf lache 
gewahlt ist (PIG. 3)» 
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5. Vorrichtung zur Herstellung eines Aerosols tromes nach 
einera der Anapriiche 2 bis 4, dadurch gekeanzeichnet , daB 
in dem ersten Fullstoff (3) eine Heizeinrichtung (4) 
vorhanden ist zur Erhitzung von mindestens einem Reaktan- 

05 den* 

6. Vorrichtxing zur Herstellung eines Aerosolstromes nach 
einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch gekeanzeichnet, dafi 
zwischen dem Aus trittskorper (2> und dera Verteiler (l) ein 

10 gas- und/oder dampf durchlassiger Trennkorper (5) vorhanden 
ist, der fur den ersten Fullstoff (3) im wesentlichen 
undurchlassig ist, 

7- Vorrichtung zur Herstellung eines Aerosolstromes nach 
15 einem der Anspriiche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet , daB 
der Trennkorper (5) Quarzvrolle und/oder Glasvlies enthalt. 

8, Vorrichtung zur Herstellung eines Aerosolstromes nach 
einem der Anspriiche 2 bis 7i dadurch gekennzeichnet , dali 
20 der Verteiler (l) zur mechanischen Untersriitzung des 

Trennkorpers (5) einen Stiitzaufbau enthalt und/oder einen 
zweiten Fullstoff, der einen wesentlich kleineren Stro- 
mungs wider stand besitzt als der erste Fullstoff. 
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